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(g) Verfahren zum Aufbringen einer selbstreinigenden Beschichtung auf Textilien 
@ Die vorliegende Erfindungsmeldung beschreibt ein 

Verfahren, mit dem nicht permanent auf alle Textilien und 

Kleidungsstucke Aerosile im normaien chemischen Reini- 

gungsprozess aufgebracht werden konnen. 

Beim heute ublichen chemischen Reinigen werden uber- 

wtegend Perch lorethyl en, Tetrachlorethylen oderSchwer- 

benzine verwendet In diesen Losungsmitteln kann ein 

hydrophobes Aerosil hervorragend suspendiert werden. 

Die verwendeten Losungsmittel haben den Vorteil, dass 

sie fur die meisten Kleidungsstucke geeignet sind. Setzt 

man diesen Losemitteln/Waschmitteln einen geringen 

Prozehtsatz von Aerosil zu und reinigt mit dem Aerosil- 

Losemittelgemisch die Kleidungsstucke, so wird direkt 

bei der chemischen Reinigung des Textils eine schmutz- 

abweisende nicht permanente Schicht aufgetragen. 
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Beschreibung 

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindungsmeldung 
is! ein Verfahren zum Aufbringen selbstreinigender Be- 
schichtungen auf Textilien, wobei das Aufbringen bei der 
Durchfuhrung eines cheniischen Reinigungsprozesses dem 
die Textilien unterzogen werden erfolgt. 
[0002] Das Prinzip von selbstreinigenden Beschichtungen 
ist allgemein bekannt. Zum Erzielen einer guten Selbstreini- 
gung einer Oberflache muB die Oberflache neben einer sehr 
hydrophoben Oberflache auch eine gewisse Rauhigkeit auf- 
weisen. (ieeignete Kombination aus Struktur und Hydro- 
phobic macht es moglich, dass schon geringe Mengen be- 
wegten Wassers auf der Oberflache haftende Schmuizparti- 
kel mitnehmen und die Oberflache reinigen (WO 96/04123; 
US-P 3,354,022). 

[0003] Stand der Technik ist gemaB EP0 933 388, dass 
fur solchc selbstreinigenden Oberflachen cin Aspcktvcrhalt- 
nis von > 1 und eine Oberflachenenergie von weniger als 
20 mN/m erforderlich ist. Das Aspektverhaltnis ist hierbei 
definiert als der Quotient von Hohe zur Breite der Struktur. 
Vorgenannte Kriterien sind in der Natur, beispielsweise im 
Lotusblatt, realisiert. Die aus einem hydrophoben wachsar- 
tigen Material gebildete Oberflache der Pflanze weist Erhe- 
bungen auf, die einige uni voneinander entfernt sind. Was- 
sertropfen kommen im Wesentlichen nur mit diesen Spitzen 
in Beruhrung. Solche wasserabstoBenden Oberflachen wer- 
den in der Literatur vielfach beschrieben. 
[0004] CH-PS-268 258 beschreibt ein Verfahren, bei dem 
durch Aufbringen von Pulvem wie Kaolin, Talkum, Ton 
oder Silicagel strukturierte Oberflachen erzeugt werden. Die 
Pulver werden durch Ole und Harze auf Basis von Organo- 
siliziumverbindungen auf der Oberflache fixiert (Beispiele 1 
bis 6). 

[0005] EP 0 909 747 lehrt ein Verfahren zur Erzeugung 
einer selbstreinif ^nden Oberflache. Die Oberflache weist 
hydrophobe Erhebungen mit einer Hohe von 5 bis 200 um 
auf. Hergestellt wird eine derartige Oberflache durch Auf- 
bringen einer Dispersion von Pulverpartikeln und einem 
inerten Material in einer Siloxan-Losung und anschliefien- 
dem Ausharten. Die strukturbildenden Partikel werden also 
durch ein Hilfsmedium am Substrat fixiert. 
[0006] WO 00/58410 kommt zu dem Ergebnis, dass es 
technisch moglich ist, Oberflachen von Gegenstanden 
kiinstlich selbstreinigend zu machen. Die hierfur notigen 
Oberflachenstrukturen aus Erhebungen und Vertiefungen 
haben einen Abstand zwischen den Erhebungen der Oberfla- 
chenstrukturen im Bereich von 0,1 bis 200 pm und eine 
Hohe der Erhebung im Bereich 0,1 bis 100 urn. Die hierfur 
verwendeten Materi alien miissen aus hydrophoben Polyme- 
ren oder dauerhaft hydrophobiertem Material bestehen. Ein 
Losen der Teilchen aus der Tragermatrix muss verhindert 
werden. 

[0007] Der Einsatz von hydrophoben Materialien, wie 
perfluorierten Polymeren, zur Herstellung von hydrophoben 
Oberflachen ist bekannt. Eine Weiierentwicklung dieser 
Oberflachen besteht darin, die Oberflachen im um-Bereich 
bis nm-Bereich zu strukturieren. US PS 5,599,489 offenbart 
ein Verfahren, bei dem eine Oberflache durch Beschuss mit 
Partikeln einer entsprechenden GroBe und anschlieBender 
Perfluorierung besonders abweisend ausgestattet werden 
kann. Ein anderes Verfahren beschreibt H. Saito et al. in 
"Service Coatings International", 4, 1997, S. 168 ff. Hier 
werden Partikel aus Fluorpolymeren auf Metalloberflachen 
aufgebracht, wobci cine stark crnicdriglc Bcnctzbarkcit der 
so erzeugten Oberflachen gegeniiber Wasser mit einer er- 
heblich reduzierten Vereisungsneigung dargestellt wurde. 
[0008] Das Prinzip ist der Natur enilehnt. Kleine Kontakt- 



flachen emiedrigen die Van-der Waal's Wechselwirkung, die 
fur die Haftung an ebenen Oberflachen mit niedriger Ober- 
flachenenergie verantwortlich ist. Beispielsweise sind die 
Blatter der T/>t.uspflanze mit. Erhebungen aus einem Wachs 

5 versehen, die die Kontaktflache zu Wasser herabsetzen. 
WO 00/58410 beschreibt die Strukturen und beansprucht 
die Ausbildung selbiger durch Aufspriihen von hydropho- 
ben Aikoholen, wieNonacosan-10-ol oder Alkandiolen, wie 
Nonacosan-5,10-diol. Nachteilig hieran ist die mangelhafte 

10 Stabilitat der selbstreinigenden Oberflachen, da Detergen- 
zien zur Auflosung der Struktur fuhren. 
[0009] Verfahren zur Herstellung dieser strukturierten 
Oberflachen sind ebenfalls bekannt. Neben der detailge- 
treuen Abformung dieser Strukturen durch eine Master- 

15 struktur im Spritzguss oder Prageverfahren sind auch Ver- 
fahren bekannt, die das Aufbringen von Partikeln auf eine 
Oberflache nutzen (US 5 599 489). 

[0010] In ncucrcr Zcit ist vcrsucht worden scibstrcini- 
gende Oberflachen auch auf Textilien bereitzustellen. Es 

20 wurde gefunden, dass durch Aufbringen von Aerosilen auf 
Textilien selbstreinigende Oberflachen erzeugt werden kon- 
nen. Die Aerosile werden hierbei mit einem Losungsmittel 
in die Polymermatrix der Textilfaser eingebunden. 
[0011] In DE 101 18 348 werden Polymerfasem mit 

25 selbstreinigenden Oberflachen beschrieben, bei denen die 
selbstreinigende Oberflache durch Einwirken eines Lose- 
mittels, welches strukturbildende Partikel aufweist, Anlosen 
der Oberflache der Polymerfasem durch das Losemittei. An- 
heften der strukturbildenden Partikel an die angeloste Ober- 

30 ftache und Entfernen des Losemittels, erhalten wird. Der 
Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daB beim Verarbei- 
ten der Polymerfasem (Spinnen, Stricken etc.) die struktur- 
bildenden Partikel und daunt die Struktur, welche die selbst- 
reinigende Oberflache bewirkt, beschadigt werden konnen 

35 oder unter Umstanden sogar ganz verloren gehen konnen 
und damit der Selbstreinigungseffekt ebenfalls verloren 
geht. 

[0012] In DE 101 18 346 werden textile Flachengebilde 
mit selbstreini gender und wasserabweisender Oberflache, 

40 aufgebaut aus mindestens einem synthetischen und/oder na- 
turlichen textilen Basismaterial A und einer kunstlichen, 
mindestens teilweise hydrophoben Oberflache mit Erhebun- 
gen und Vertiefungen aus Partikeln, die ohne Klebstoffe, 
Harze oder Lacke mit dem Basismaterial A fest verbunden 

45 sind, beschrieben, die durch Behandlung des Basismaterials 
A mit zumindest einem Losemittei, welches die Partikel un- 
gelost enthah% und Entfernen des Losemittels, wobei zumin- 
dest ein Teil der Partikel mit der Oberflache des Basismate- 
rials A fest verbunden werden, erhalten werden. Der Nach- 

50 teil dieses Verfahrens beruht allerdings auf einer sehr auf- 
wendigen Veredelung der Textiloberflachen. Bei diesem 
Prozess ist es notig, dass das Losungsmittel genau auf das 
Basismaterial der Textilien abgestimmt werden muB. Bei 
Kleidungsstucken liegen in der Regel aber Mischgewebe 

55 vor, wodurch diese Absummung zusatzlich kompliziert 
wird. Bei ungenauer Abstimmung der Losungsmittel kann 
es zur Zerstorung von Teilen des Kleidungsstuckes kom- 
men. Eine Behandlung der textilen Oberflachen ist also vor 
dem Schneidern notig. 

60 [0013] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es des- 
halb ein Verfahren zur Herstellung von selbstreinigenden 
Beschichtungen bzw. Oberflachen auf Textilien bereitzustel- 
len, mit welchem auch geschneiderte Textilien, die aus un- 
terschiedlichen Materialien bestehen, auf einfache Weise 

65 mit selbstreinigenden Oberflachen ausgestattet werden kon- 
nen, 

[0014] Uberraschenderweise wurde gefunden, dass durch 
Zusatz von strukturbildenden Partikeln zu Losemitteln, die 
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bei der chemischen Reinigung von Textilien eingesetzt wer- 
den, es moglich ist, diese Textilien mit einer selbstreiriigen- 
den Beschichtung zu versehen. Durch Behandlung der Tex- 
tilien wan rend des chemischen Reinigungsprozesses mit 
Pariikeln und Losemittel konnte die gestellte Aufgabe gelost 5 
werden. Nach dem Entfernen des Losungsmittels sind die 
Partikeln mit den Textilien nicht permanent verbunden, 
ohne das Textilien aus Mischgewebe zerstort wurden. 
[0015] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist deshalb 
ein Verfahren gemaB Anspruch 1 zur chemischen Reinigung 10 
von Textilien mittels organischer Reinigungsmittel und Be- 
schichtung von Textilien mit einer schrnutzabweisenden Be- 
schichtung, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass die 
Reinigung und die Beschichtung der Textilien in einem Ver- 
fahren sschritt unter Einsatz eines Reinigungsmittels, wel- 15 
ches strukturbildende Partikel aufweist, durchgefuhrt wird, 
wobei nach dem Entfernen des Reinigungsmittels eine nicht 
pcrmancntc, wasscr- und schmutzabweisende Schicht auf 
den Textilien verbleibt. 

[0016] Ebenso sind Gegenstand der vorliegenden Erfin- 20 
dung Textilien gereinigt mittels organischer Reinigungsmit- 
tel und mit einer schrnutzabweisenden Beschichtung verse- 
hen nach einem Verfahren gemaB zumindest einem der An- 
spriiche 1 bis 11. 

[0017] AuBerdem is I Gegenstand der vorliegenden Erfin- 25 
dung eine Schutzbeschichtung fur Textilien, erhaltlich durch 
Reinigung und Beschichtung von Textilien in einem Verfah- 
rensschritt unter Einsatz eines Reinigungsmittels, welches 
strukturbildende Partikel suspendiert aufweist, wobei nach 
dem Entfernen des Reinigungsmittels eine nicht permanente 30 
schmutzabweisende Schicht auf den Textilien verbleibt. 
[0018] Ebenso ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
eine Verwendung des Verfahrens gemaB einem der Anspru- 
che 1 bis 11 zur Reinigung und Beschichtung von Beklei- 
dungsstiicken, die hohen Belastungen durch Schmutz und 35 
Wasser ausgesetzi sind, insbesondere fur den Outdoor Be- 
reich, Skisport, Alpinsport, Motorsport, Motorradsport, Mo- 
torcrosssport, Segelsport, Textilien fur den Freizeitbereich 
sowie zur Reinigung und Beschichtung technischen Texti- 
lien ausgewahlt aus Zelten, Markisen, Regenschirmen, 40 
Tischdecken und/oder Kabrio-Verdecken und Arbeitsklei- 
dung. 

[0019] Die vorliegende Erfindungsmeldung beschreibt ein 
Verfahren, mit dem nicht permanent auf alle Textilien und 
Kleidungsstucke Partikel so im normalen chemischen Reini- 45 
gungsprozess aufgebracht werden konnen, daB eine 
schmutz- und wasserabweisende Schicht bzw. Beschichtung 
entsteht. 

[0020] Die Erfindung hat den Vorteil, daB auf einfache Art 
und Weise beim chemischen Reinigen unter Verwendung 50 
iiblicher chernischer Reinigungsmittel Textilien mit einer 
schrnutzabweisenden nicht permanenten Schicht ausgerii- 
slet werden. Solche Textilien konnen wesentlich langer ver- 
wendet werden als herkommliche Textilien, da die erfin- 
dungsgemaB behandelten Textilien wesentlich langsamer 55 
verschmutzen. 

[0021] Im Gegensatz zu Verfahren gemaB dem Stand der 
Technik ist die erfindungsgemaBe Beschichtung mit einer 
schrnutzabweisenden Schicht relativ schonend, da die Fa- 
sern der Textilien nicht bzw. nur in sehr geringem MaBe an- 60 
gegriffen werden. Die Beschichtungen konnen nicht nur auf 
Textilien aus kunstlichem Material aufgebracht werden, 
sondern auf alien Materialien, die gegen das Reinigungsmit- 
tel, welches die strukturbildenden Partikel aufweist, bestan- 
dig sind. 65 
[0022] Die mittels des erfindungsgemaBen Verfahrens 
hergestellte Beschichtung ist nicht permanent und eignet 
sich deshalb besonders gut als Schutzbeschichtung von Tex- 
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tilien. Solche erfindungsgemaBen Schutzbeschichtungen 
schiitzen die Textilien, wie z. B. Neuware, beim Transport 
oder in den Verkaufsraumen vor Verschmutzung, sind aber 
problemlos z. B. durch Waschen mit waschaktiven Substan- 
zen von den Textilien zu entfernen. Auf diese Weise kann 
vermieden werden, dass Neuware verschmutzt und damit 
wertlos bzw. unverkauflich wird. 

[0023] Das erfindungsgemaBe Verfahren sowie seine Ver- 
wendung wird im folgenden beispielhaft beschrieben, ohne 
dass die Erfindung darauf beschrankt sein soil. 
[0024] Das erfindungsgemaBe Verfahren zur chemischen 
Reinigung von Textilien mittels organischer Reinigungsmit- 
tel und Beschichtung von Textilien mit einer schrnutzabwei- 
senden Beschichtung, zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Reinigung und die Beschichtung der Textilien in einem Ver- 
fahrensschritt unter Einsatz eines Reinigungsmittels, wel- 
ches strukturbildende Partikel aufweist, durchgefuhrt wird, 
wobei nach dem Entfernen des Reinigungsmittels cine 
schmutzabweisende Schicht auf den Textilien verbleibt. 
Diese ist vorzugs weise nicht permanent mit den Textilien 
verbunden. 

[0025] Der Verfahrensschritt der Reinigung und Be- 
schichtung wirdje nach Material, welches das zu reinigende 
Textil aufweist, bei angepassten Temperaturen durchge- 
fuhrt. Gute Ergebnisse werden bei Raumteiaperatur eraelt, 
aber auch die sonst ublicherweise verwendeten Temperatu- 
ren im chemischen Reinigungsprozess erzielen gute Ergeb- 
nisse. 

[0026] Folgt der chemischen Reinigung eine naBchemi- 
sche Nachbehandlung so ist es sinnvoll, die Reinigung mit 
einem Reinigungsmittel, welches strukturbildende Materia- 
lien aufweist, nach der naBchemischen Reinigung zu wie- 
derholen, bzw. bei der ersten chemischen Reinigung ein Rei- 
nigungsmittel einzusetzen, welches keine Partikel aufweist, 
da die gebildete Schicht die Wirkung der naBchemischen 
Reinigung beeintrachtigen wurde bzw. die Beschichtung 
selbst zerstort wurde. 

[0027] Die strukturbildenden Partikel liegen in dem Reini- 
gungsmittel vorzugsweise suspendiert vor. Als Reinigungs- 
mittel werden vorzugsweise Losemittel ausgewahlt aus Per- 
chlorethylen, Tetrachlorethylen, Trichlorethylen, Schwer- 
benzin oder Reinigungsbenzineingesetzt. Das Reinigungs- 
mittel ist entweder universell fiir alle Materialien, die in den 
Textilien vorhanden sind, einsetzbar oder wird entsprechend 
der Vertraglichkeit der Materialien, die in den Textilien vor- 
handen sind, gegeniiber dem Reinigungsmittel ausgewahlt. 
[0028] Die Textilien konnen kunstliche Materialien, aus- 
gewahlt aus Polycarbonaten, Poly(meth)acrylaten, Poly- 
amiden, PVC, Polyetbylenen, Polypropylenen, Polystyro- 
len, Polyestern, Polyethersulfonen oder Polyalkylentereph- 
thalaten, sowie deren Gemische oder Copolyrnere, naturli- 
che Materialien, ausgewahlt aus Baumwolle, Kapok, Rachs, 
Hanf, Jute, Sisal, Haarkleidern von Tieren oder Seide oder 
Materialien mineralischen Ursprungs oder Mischgewebe 
aus naturlichen und kunstlichen Materialien aufweisen. Vor- 
zugsweise weisen die Textilien Baumwolle, Seide, Poly- 
amiden und Polyestern auf. 

[0029] Die Textilien konnen durch verschiedene Verfah- 
ren aus Fasem und/oder Garnen der oben genannten Mate- 
rialien erzeugt werden. Zu diesen Verfahren zahlen unter an- 
derem: 

Weben: Zu diesen Webwaren gehoren Gewebe, Teppiche 
und Bobinets die durch ihre klassische Gewebebindung von 
Kelt- u. SchussfSden charakterisiert sind. 
Wirkcn und Stricken: Hicrbci entstchen Maschcnwarcn wic 
z. B. Pullover. 

Kloppeln: Hier entstehen die sogenannten Spitze. 
Nadeln: Hier entstehen Filze, Nadelfilz- und Nadelflorteppi- 
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che, die zusammen mil den VHesstoffen zu den Textilver- 
bundstoffen zu rechnen sind. 

Nahen: Verbinden von Textilien aus gleichem oder unter- 
schiedlichem Material zu grofieren Textilien. 
[00301 Als Partikel konnen solche eingesetzt werden, die 
zumindest ein Material, ausgewahlt aus Silikaten, Minera- 
lien, Metalloxiden, Metallpulvem, Kieselsauren, Pigmenten 
oder Polymeren aufweisen. Besonders bevorzugt konnen 
die Partikel Silikate, dotierte Silikate, Mineralien, Metall- 
oxide, Aluminiumoxid, Kieselsauren oder pyrogene Sili- 
kate, Aerosile oder pulverformige Polymere, wie z. B. 
spruhgetrocknete und agglomerierte Emulsionen oder cryo- 
gemahlenes PTFE sein. 

[0031] Vorzugsweise werden Partikel eingesetzt, die einen 
rnittleren Partikeldurchmesser von 0,02 bis 100 um, beson- 
ders bevorzugt von 0,1 bis 50 urn und ganz besonders bevor- 
zugt von 0,1 bis 30 pm aufweisen. Geeignet sind aber auch 
Partikel, die sich aus Primartcilchcn zu Agglomcratcn oder 
Aggregaten mit einer GroBe von 0,2-100 urn zusammenia- 
gern. 

[0032] Es kann vorteilhaft sein, wenn die eingesetzten 
Partikel eine strukturierte Oberflache haben. Vorzugsweise 
werden Partikel, die eine unregelmaBige Feinstruktur irn 
Nanometerbereich auf der Oberflache aufweisen, eingesetzt. 
Solche Partikel weisen vorzugsweise zuimndest eine Ver- 
bindung, ausgewahlt aus pyrogener Kieselsaure, Fallungs- 
kieselsauren, Aluminiumoxid, Siliziumdioxid, pyrogenen 
und/oder doiierten Silikaten oder pulverformige Polymeren 
auf. 

[0033] Es kann vorteilhaft sein, wenn die eingesetzten 
Partikel hydrophobe. Eigenschaften aufweisen. Die hydro- 
phoben Eigenschaften der Partikel konnen durch das ver- 
wendete Material der Partikel inharent vorhanden sein, wie 
beispielsweise beim Polytetrafluorethylen (PTFE). Es kon- 
nen aber auch hydrophobierte Partikel eingesetzt werden, 
die nach einer geeigneten Behandlung hydrophobe Eigen- 
schaften aufweisen, wie z. B. mit zumindest einer Verbin- 
dung aus der Gruppe der Alkylsilane, der Fluoralkylsilane 
oder der Disilazane behandelte Partikel. Als Partikel eignen 
sich im Besonderen hydrophobierte pyrogene Kieselsauren, 
sogenannte Aerosile. Beispiel fur hydrophobe Partikel sind 
z. B. das Aerosil VPR 411 oder Aerosil R 8200. Beispiele 
fur durch eine Behandlung mit Perfluoralkylsilan und an- 
schlieBende Temperung hydrophobierbare Partikel sind 
z. B. Aeroperl 90/30, Sipernat Kieselsaure 350, Aluminium- 
oxid C, Zirkonsilikat, vanadiumdotiert oder Aeroperl P 
25/20. 

[0034] Mittels des genannten Verfahrens sind erfindungs- 
gemaBe Textilien, gereinigt mittels organischer Reinigungs- 
mittel und mit einer schmutzabweisenden Beschichtung ver- 
sehen, erhaltlich. Diese Textilien weisen eine Schutzbe- 
schichtung fur Textilien, erhaltlich durch Reinigung und Be- 
schichtung von Textilien in einem Verfahrensschritt unter 
Einsatz eines Reinigungsmittels, welches strukturbildende 
Partikel suspendiert aufweist, wobei nach dem Entfemen 
des Reinigungsmittels eine nicht permanente schrnutzab- 
weisende Schicht auf den Textilien verbleibL, auf. Die 
Schutzbeschichtung kann insbesondere zum Schutz von 
Textilien beim Transport und in Verkaufsraumen vor Ver- 
schmutzung eingesetzt werden. Durch die erfindungsge- 
maBe Schutzbeschichtung kann z. B. verhindert werden, daB 
bei Bekleidungsgegenstanden die Neuware in Kaufhausem 
durch Transport oder Anprobe verschmutzen. Die Schutzbe- 
schichtung ist durch Waschen mit Wasser, welches wasch- 
aktivc Substanzcn aufweist, cinfach zu entferncn. 
[0035] Das erfindungsgemaBe Verfahrens kann zur Reini- 
gung und Beschichtung von Bekleidungsstucken, die hohen 
Belastungen durch Schmutz und Wasser ausgesetzt sind, 



insbesondere fur den Outdoor Bereich, Skisport, Alpinsport, 
Motorsport, Motorradsport, Motorcrosssport, Segelsport, 
Textilien fiir den Freizeitbereich sowie technische Textilien 
wie Zelte, Markisen, Regenschirme, Tischdecken und/oder 

5 Kabrio- Verdecke und Arbeitsbekleidung verwendet werden. 
Ebenso kann das erfindungsgemaBe Verfahren zur Reini- 
gung und Beschichtung von Teppichen, Wandbehangen, 
Textilien, Tapeten, Dekor- Vorhangen und/oder Buhnen-Vor- 
hangen verwendet werden. 

to [0036] An Hand der Figuren Fig. 1 bis 3 wird das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren und die erfindungsgemaBe Be- 
schichtung naher erlautert, ohne darauf beschrankt zu sein. 
[0037] Fig. 1 zeigt eine Rasterelektronenmikroskopische 

• Aufnahme eines Polyestergewebes. Fig. 2 zeigt eine Faser 

15 dieses nicht beschichteten Polyestergewebes. In Fig. 3 ist 
ebenfalls eine Faser des gleichen Gewebes dargestellt, wo- 
bei das Gewebe zuvor erfindungsgemaB behandelt wurde. 
Fig. 4 zeigt wiedcrum das behandelte Gcwcbc. Dcutlich 
sind die auf die Faser aufgebrachten Partikel zu erkennen. 

20 

Anwendungsbeispiel 

[0038] Textilgewebe aus Polyester wird fiir 15 Minuten 
unter standigen Ruhren der Losung bzw. der Waschtrommel 

25 in Trichlorethylen getauchl. Dem Losungsmiltel (Trichlore- 
thylen) sind 0,1 Gew.-% Aerosil R 8200 zugesetzt. Nach 
dem Abtrocknen des Losemittels weisen die Oberflachen 
hen'orragende schmutz- und wasserabweisende Eigenschaf- 
ten auf. Fig. 1 zeigt eine Rasterelektronenmikroskopische 

30 Aufnahme eines nicht beschichteten Polyestergewebes. In 
Fig. 4 ist das gleiche Gewebe nach einer Behandlung darge- 
stellt. Auf den Bilder ist erkennbar, das auf dem Gewebe 
kleine Partikel abgelagert sind. 

[0039] Die guten schmutzabweisenden Eigenschaften 
35 konnen auch am sehr kleinen Abrollwinkel eines Wasser- 
tropfens auf einen beschichteten Gewebe erkannt werden. 
Im Gegensatz zum nicht behandelten Gewebe rollt ein Was- 
sertropfen schon bei einem Wmkel von 2,1° ±0,2° selbstan- 
dig von der Oberflache ab. Beim unbehandelten Vergleichs- 
40 gewebe ist ein Abrollen des Wassertropfens nicht feststell- 
bar, da das Gewebe durch den Tropfen benetzt wird. 

Patentanspruche 
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1. Verfahren zur chemischen Reinigung von Textilien 
mittels organischer Reinigungsmittel und Beschich- 
tung von Textilien mit einer schmutz- und wasserab- 
weisenden Beschichtung, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Reinigung und die Beschichtung der Textilien 
in einem Verfahrensschritt unter Einsatz eines Reini- 
gungsmittels, welches strukturbildende Partikel auf- 
weist, durchgefuhrt wird, wobei nach dem Entfemen 
des Reinigungsmittels eine nicht permanente schrnutz- 
und wasserabweisende Schicht auf den Textilien ver- 
bleibt. 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Partikel in dem Reinigungsmittel 
suspendiert sind. 

3. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Textilien kunstliche Materia- 
lien, ausgewahlt aus Polycarbonaten, Poly(meth)acry- 
laten, Polyamiden, PVC, Polyethylenen, Polypropyle- 
nen, Polyestern, Polyethersulfonen oder Polyalkylen- 
terephthalaten sowie deren Gemische oder Copoly- 
mcrc, natiirlichc Matcrialicn, ausgewahlt aus Baum- 
wolle, Kapok, Flachs, Hanf, Jute, Sisal, Haarkleidem 
von Tieren oder Seide oder Materialien mineralischen 
Ursprungs oder Mischgewebe aus natiirlichen und 
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15 



20 



25 



kiinstlichen Maierialien aufweisen. 

4. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Reinigungsmit- 
tel zumindest ein T^osemitlel ausgewahlt aus Perchlore- 
thylen, Trichlorethylen, Tetrachlorethylen oder den 
Schwerbenzinen eingesetzt wird. 

5. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Partikei, die einen 
mittleren Partikeldurchmesser von 0,02 bis 100 urn 
aufweisen, eingesetzt werden. 

6. Verfahren gemaB Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Partikei, die einen mittleren Partikel- 
durchmesser von 0,1 bis 30 um aufweisen, eingesetzt 
werden. 

7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprtiche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass Partikei, die eine 
unregelmaBige Feins truktur im Nanometerbereich auf 
der Obcrflachc aufweisen, eingesetzt werden. 

8. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Partikei, ausge- 
wahlt aus Silikaten, Mineralien, Metalloxiden, Metall- 
pulvern, Kieselsauren, Pigmenten oder Poiymeren, ein- 
gesetzt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass Partikei, ausgewahlt aus pyrogenen Kiesel- 
sauren, Fallungskieselsauren, Aluminiumoxid, Silizi- 
umdioxid, doderten Silikaten, pyrogenen Silikaten 
oder pulverformige Poiymeren, eingesetzt werden. 

10. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikei hydro- 30 
phobe Eigenschaften aufweisen. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Partikei durch eine Behandlung mil 
zumindest einer Verbindung aus der Gruppe der Alkyl- 
silane, Fluoralkylsilane und/oder Disilazane mil hydro- 35 
phoben Eigenschaften ausgestattet werden. 

12. Textilien gereinigt mittels organischer Reinigungs- 
mittel und mit einer wasser- und schmutzabweisenden 
Beschichtung versehen nach einem Verfahren gemaB 
zumindest einem der Anspruche 1 bis 11. 40 

13. Schutzbeschichtung fur Textilien, erhaltlich durch 
Reinigung und Beschichtung von Textilien in einem 
Verfahrensschritt unter Einsatz eines Reinigungsmit- 
tels, welches strukturbildende Partikei suspendiert auf- 
weist, wobei nach dem Entfemen des Reinigungsmit- 45 
tels eine nicht permanente schmutzabweisende Schicht 
auf den Textilien verbleibt. 

14. Schutzbeschichtung gemaB Anspruch 13, erhalt- 
lich nach einem der Anspruche 2 bis 11. 

15. Schutzbeschichtung gemaB Anspruch 13 oder 14, 50 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schutzbeschichtung 
zum Schutz von Textilien beim Transport und in Ver- 
kaufsraunien vor Verschmutzung eingesetzt wird. 

16. Verwendung des Verfahrens gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 11 zur Reinigung und Beschichtung von 55 
Bekleidungsstiicken, die hohen Belastungen durch 
Schmutz und Wasser ausgesetzt sind, insbesondere fur 
den Outdoor Bereich, Skisport, Alpinsport, Motor- 
sport, Motorradsport, Motorcrosssport, Segelsport, 
Textilien fur den Freizeitbereich sowie zur Reinigung 60 
und Beschichtung technischer Textilien, ausgewahlt 
aus Zelten, Markisen, Regenschirmen, Hschdecken, 
Kabrio-Verdecken oder Arbeitskleidung. 

17. Verwendung des Verfahrens gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 1 1 zur Reinigung und Beschichtung von 65 
Teppichen, Wandbehangen, Textilien,. Tapeten, Dekor- 
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